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OPISANIE 


| Szesciw falfeywych Holenderskich czerwonych zlotych. 


MN. 


T. fześć lanych holenderskich Dukatów fałszywych 
maią na ftronie przedniey zbroyrtego Rycerzaj z liczbą lat 
1749. 1782. 1793. na tylney ftronie zwyczayny kwadra- 
towy napis; różnią Się zaś od prawdziwych: 
Por” Przez tępą cechę i całkiem w porównaniu 2 
prawdziwemi tępe , i grubsze litery , 
Po2** Ponieważ 1. Dukat pod rokiem 1749 © 14, 
3. Dakaty — 17829 23. 24 26. 
— 2. detto — 1783. — 24. 30 ziarn 
dukatowych sa leksze. | 
Po 3** Obraczka, która nie iak zwyczaynie czyfte , 


ukośne linie „lecz w nierówney odległości grubsze Krćski 
wolną tęką wypilowane wyftawia. 


Po 4* Różnią się od prawdziwych tego gatunku 
przez wysoką żółtą farbę ztotawa, i składaiąc się Z kom- 
pozycyi miedzi biatey przez głuchy dzwięk, 


Fo 5 Każdy z tych fześciu dukatów fałszywych 
ma ogólnie biorąc 5. krayc. wartości dla fwey pozłoty. 
w Krakowie na dniu 29°" Września 1798. 
| | Jan Nep. Lytroff, 
i Gef. Krol. Werkmifirz głów. ur ad. mennicz. 


| Józef Bertram, 
Cej. Krol, Prakeykans głów. wrzęd. mennicz. 


Beſchrei hung 


über ſechs falſche hollaͤnder Dukaten. 


Dieke ſechs falſchen gegoſſenen hollaͤnder Dukaten haben auf 
der Vorderſeite den geharniſchten Mann mit den Jah s zahlen 
1749. 1782. 1783. auf der Ruͤckſeite die gewoͤhnlich viereck⸗ 
A e es unterſcheiden fih ab er diefe falſchen hollaͤnder 
ukaten ; 


ifs Durch das ſtumpfe Gepraͤge, und die durchaus 
de ahie verzlichen, gleichfalls ſtumpfe, und dickere Buchs 
taben. 


tens Da 1 Stuͤck vom Jahre 1749 um 14. 
— 3 detto — — 172 — 23. 24. 26, 
— 2 detto — — 1783 — 24. 30, Duka⸗ 
kengraͤne zu leicht. 


gs Statt der gewöhnlichen reine fehiefe Linien darſtel⸗ 
lenden Rollierung in ungleicher Entfernung ſtaͤckere Striche von 
freyer Hand eingefeilet ſind. 


gis Unterfcheiden fih ſelbe von achten gleicher Gattung 
durch die hochgelbe Goldfarbe, und da fie aus einer Kompofi⸗ 
zion non Weißkupfer beſtehen, durch den dumpfen Klang. 


sts Hat jedes dieſer ſechs falſchen hollaͤnder Dukaten⸗ 
Stuͤcke Rn feine Vergoldung im Durchſchnitt den Werth 
von 5 kr. 


Krakau den 29% September 1798. 


Johann Nepomuk Lytroff, 
k. k. Hauptmuͤnzamts⸗Werkmeiſter. 


Joſeph Bertram, 
k. k. Hauptmuͤnzamts⸗ Praktikant, 
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